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— Translation Results by SDL International — 

1. Method parquetage or similar solid to place on a blanket cement, as one would do it 
of a tiled floor, of thin lame of wood elevated by an intermediary layer of a mixture of 
blacktop and of pitch doing bodies with them; 2. By way of new industrial products, 
the elements of thus constituted floors. 



Your Original Text 

1. Mode de parquetage ou similaire consistant a placer sur un chape de ciment, 
comme on le ferait d'un carrelage, de minces lames de bois surelevees par une couche 
intermediaire d'un melange d'asphalte et de brai faisant corps avec elles; 2. A titre de 
produits industriels nouveaux, les elements de parquets ainsi constitues. 
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La present c intention esl relative it un nou- 
\cau mode dc parcpicla{>o presenlanl par rap- 
port an protrude acluel par lames de bois a nn- 
boilemonl par rainure el languclle clouees sur 
5 lambourdcs de nombreux axanlages, tanl an 
poinl de vue diminution de la (pianlile de bois 
nrecssairr par metre carrc de parquet quau 
point de \ iic augmentation de la hauteur de la 
surface d'usure. absence de deformation, im- 

10 pcrmcabililc, insonorile el possibililc de com- 
I. m* naisons multiples. 

(!e mode de parquela<>e est essenlielleuieul 
cararlcrise en ce quil consisle a placer sur one 
cliapc de eimenl. connne on le fcrail (Tun car- 

i5 relate, dc minces lames de bois surclcvecs par 
line couclie infericure internuMliaire constiluee 
d*uu melange d'asphalle el de brai, de socle que 
le bois n'esl pas en contact direct avee le ei- 
menl. 

2 0 La couclie d'aspballe el de brai donl soul 
revel ties res lames de bois el <pii est cot dee a 
cbaud dans des monies, se I mine inlimemonl 
sou dec sur leur surface inl'erieure, de sorle que 
ces elements, ainsi prepares d"a\ance. consli- 
26 luenl des ensembles monobloes prels a remploi. 

I/imenlion vise done ejjalcmenl en conse- 
quence, a litre de produils indiislricls nou- 
\eau.\. les elements de parquets ainsi eonstitues. 

Mile sera de loule faron bien comprise en so 



rcporlanl an dessin ei~anne\e domic seulemenl °* 
a lil re d'indicalion el dans lequol : 

Ki<»\ I esl line \ue en ele\alion par coir 
d un lei clement: 

2 en esl one uir en coupe lrans\ersale 
suixanl 2-2 de la li<*\ 1 : 3 

I' i'V- •» est. a plus pi'lile eclicilc. une mic cii 
plan d'un parquet apres pose, dans une de scs 
multiples combiuaisons d 'assemblage: 

Ki[>'. t\ represenlc. en coupe elevation suixanl 
de (i<y. 3. une partie de ce plancher a ^ 
ecbello a»randic. 

Comme le monlre !o dessin. Ton pari de min- 
ces lames de bois /. de preference dc dimen- 
sions assez retinites, tanl en larg'eur qu"en Imi- 
gucur, el d*epai>seur sensiblemenl moitie de ^ 
celle des lames dc parquets ordinances. Cos la- 
mes pen vent en el let avanlagdisemcnl a\oir 
10 a \2 nun. d'epaisseur, alors que les lames 
babiluelleiiient standard out 21 mm. 

Sur la face infericure de res lames / esl cou- 
lee* a cbaud une couclie adbcrenlc 2 constiluee 
d un melange de brai et d'aspballe dans la pro- 
portion approximative de 30 % de brai el de 
70 % d'aspballe. Les bonis de celle couebe 
sojjt a sec I ion en forme de diabolo, tie facon 
a presenter une gorge ou cannelure 3. 

Avanl . seebage de eetle sous-coucbe, Ton a 
interet a en rendre ruQiieuse ou nou unie la 
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surface infericurc par loiu inoycn appropric, 
lei que, par cxcmplp, par tin sablage //. 

Ccs elements clant ainsi prepares d'avanee, 
lour pose s'clfecluc sur unc chape dc elm en I 5, 
5 exaclcmcnl cominc s'il s'agissait d'un earrelagc. 
Apres prise clu ciinenl, I 'adherence de res ele- 
ments esl parfaile, renforcce qu'elle csl lant 
par les rugosiles ou sinuosiles que prcscnlenl 
leur surfare infYricurc / /. que par le ciinenl 
io qui penetre dans la cannelure a entree relre- 
tic resultant de la juxtaposition de deu\ ele- 
ments. 

L*un conceit ainsi aisemcnl les a>anlages 
d'un lei parquet : 

t 5 Sa sous-couchc dc brai el d'asphallo le rend 
insonore el impermeable: 

La deformation do sos elements est extrcmc- 
menl faible, du fait de leur faihlc dimension 
et ilc leur assise sur unc surface continue leur 

20 empcchanl lout e/fel de flcxionj quelle que soil 
la charge; , 

Son usure pent s'effeelucr sur la tolalilc 
de 1'epaisseur de ses lames de hois done, nud- 
grc leur faible epaisseur (12 mm. par excmplc), 

af> SUI " 11110 hauleiir supericure a eel les des lames 
habit uelles donl P usure. nialgre leur epaisseur 
Ires superieure (27 mm.) esl limilec a la. seulc 
partie (8 nun.) surmontanl respective men I la 
rainure ou languette. 



11 permel robtenlion d'unc grossc economic 3o ■ 
dc bois, dc Torero de moilic; 

Par 1c jeu des essences, de bois employes 
(chenc, acajou, ccrisicr, noyer,, palissandrc, ma- 
cassar, bois exotiques, etc.), de mfrne que par 
la disposition el les formes des divers elements, 35 
Ton pent oblenir lout dessin et lout effet re- 
cherche dc decora I ion. genre marquclerie. 

Pour plus de rapiditc de pose, pi usicurs la- 
mes de bois peuvenl el re assemblies par avance 
sur une meme sous-couchc dc f brai el das- 4o* 
phallc. 

Ce mode de parquelage pent aussi s'appli- 
quer en revclcmenl mural. 



resume : 

1° Mode de parqiietag-e ou similairc consis- 
lant a placer sur une chape de ciinenl, rumme 
on le ferait d'un carrelago, dc minces lame's de 
bois surelevees par une couche inlermediairc 
d'un melange d'asphalle el de brai faisant 
corps avee clles; 

2° A litre de produils industricls nouveaux, 
les elements de parquets ainsi conslilucs. 

Gino M0R0LD0. 

Par procuration : 
Gbbmaim et Mabread. 
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